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PROCEDE DE PREPARATION DE SUSPENSIONS 
AQUEUSES DE CHARGES MINERALES. 
SUSPENSIONS AQUEUSES DE CHARGES MINERALES 
OBTENUES ET LEURS UTILISATIONS. 

La presente invention conceme le secteur technique des charges n.in6rales, tels que 
notaxnment le domaine papetier et en particuUer le couchage da papier et la charge de 
nu.se du papier, ou encore les domaines de la peinture, du traitement des eaux con^e 
notamment le domaine des bones d'6puration, de la d6texgence, de la c6ranxique, des 
ciments ou des Hants hydrauHques, d,s travaux pubUcs, des encres et des verms, de 
r encollage des textiles ou encore tout type d'mdustrie n€cessitant la mise en «uvre de 
suspensions pigmentaires concentr^es, et conceme plus particuli^rement les domames 
du papier, du traitement des eaux, de la peinture et de la c6ramique. • | 

De maniSre plus p^ticuUSre, Vinvention c»ncen.e un procdd6 de pr^i^ralion de 
suspensions aqueuses de charges o« pigments min^raux ayant nne bonne, A6olog.e 
raises en ceuvre dans les divers domaines prSdtes. 

20 Ponr r^aliser les appUcations industrielles dans les domaines d-dessus. U esti&essaire 
de produire des suspensions de charges minerales. notamment des caAonates de 
caWnm. pr&entant une exceUente rhfologie c-est-Wire disposant d'un. viscosit6 
felble pendant U durfe de stockage pour en facUiter la manipulation e, rapplicaUon, de 
n,tae qu-une teneur en mati^re min6rale la plus 61ev6e possible, afin de d,mr„uer la 

25 quantit6 d'eau manipul6e. 

Lors de la fabrication de ces suspensions aqueuses de charges minirales rfpondant aux 
critftres prfcitfe, certains procMSs aboutissent i des suspensions aqueuses fatblement 
concentrfes en matitaes minfaales ou organiques. 

30 

n fant alo« concentrer ces suspensions pour les proposer & I'utilisateur final qui utUxse 
lesdites suspensions aqueuses ou pour Sliminer les solvants pr&ents lorsque ces 
charges sont mises en oeuvre sous forme de poudre. 




« r« iour est la concentration de ces suspensions par un proc6d6 
iTn des movens connus a ce jour esi la. i-u"*- 

ces «lUa«o. a.o„«ss..t iu^u. ce ^o. . ae. ,a»a^ — 
compacts qu'U est n^cessaire d'une part d'ajouter du d,spersa„. apres 1 etape de 
e: .aut^e pa. de .ettre e„ «uv« »ne .o«e .ne..ie «e po. .es 
remettie en auspensto oa v6hicoler les suspei^ions conce«tr6es. 



Ainsi la demande de brevet WO 00/39029 enseigae i I'hon^e du m.t.er ,u un 
Z pour preparer une auspensioa a,ueuse de carbonate de calcuor ^..^ 

oursu Je l.tape de mtratlon par .tape de concentration ,.ermr,ue 
U de mise en ceuvre d'^nergie nr^caniqne pour r«net.re en suspen^n les partu:ules 
min^rales. ceci avec 1' ajout de dispersant apris r«ape de fdtration. 

Con^o.^ . ce probU^e d-utUisation supp— e d'agent dlspersan. on de 
«nvre d-une forte .nergie «ue. la Demanderesse a alcrs trouve. de n.anre« 
Iprenan. ,ue. .Ion —on le proCd. de pr.parat^n de -P^^J^ 
Z^ti^es min^rales caract.ris. par une filtration en deux «apes ^ 
r^sondre le problSme e, done de pouvoir obtenir une suspensron aqueuse de maU^res 
I.rale.dLcten.en.utilisableapr.s..UpedeBltra.ion..ventue„ 

oonrpr^sion, sans !■ obligation de mettre en «uvre une «ape " 
rai d'agen. dispersant apr^ I'^tape de concen.«tion o„ bien mulrsaUon d energ^e 
n,6canique pour la remise en suspension des matiSres minSrales. 

Ainsi il est comru (SoUd-Iiquid ffl.ra.ion and separation technology. A.Rushu,n 
iTward. R.Gfio.ach, 1996 ; Filtration : Bquipmen. selection McdelUng and process 
^lo , RJ.Wa.eman. ^S.Tarle«.n. 1999 ; Pratique de U filtration .P^urou .e . 
^99) de mtrer des suspensions ne contenant pas de dispersant mais l'.nconv6ment est 
d'aboutir a des giteaux difBdlement redispersables. 

„ est .galemen. connu 53-025646) d-introduire, dans 

carbonate de calcium, la moi,i6 de la quandt* du dispersant avant de fiteer ladrte 
.^pension et de rajouter I'autre moiti. apris P.tape de filtration pour obtenrr une 
suspension hautement concentree en carbonate de calanm. 
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L-homme du m6tier conn^t 6galeme„t un autre document (GB 1 482 258) qui rfv^le 
^ p»c6d* de pr«pan.tion de suspensions aqueuses de carbonate de calcium prtopU6 
(PCQ mettanl en ceuvre un dispersant avant I'etape de concentration par une filtration 
en one seule 6tape, mais ce procM6 pr&ente deux inconvfaients majeurs. 

Le premier condste en la ndcessite de VutiUsation d'une pression suplrieure a 17 bars 
pour pouvoir ffltrer ainsl qu'en I'obligation de mettre en .euvre des appareUlages 
dispersife bien particuliers pour disperser le gateau obtenu. 

Le deurihne inconvenient de laate m6fhode reside dans le fait que de grandes 
quantity de dispersant se retrouvent dans le filtrat g6n6rant alors des problemes 
d-environnement. d'^cologie, de traitement des rejets on encore de recirculation des 
eaux utilis^es dans le reste du proc6d6 ainsi que gta^rant des probltaes de cofll au vu 
des grandes quantitisde dispersant mis en ffiuvie. 'S 

De m«me le brevet GB 1 463 974. dtoit une m^thode de filtration k une seulf «tape 
aboutissant aux mSmes inconv«nients que ceux prfcit6s. 

Ainsi les techniques connus de Uhomme du m6tier le conduisent i utUlser^-agent 
dispersant soit totalement apres la Station soit la m„iti6 avant retape de filtration et 
rautre moiti6 apris I'^tape de filtration ou alors i utiliser I'agent dispersant avant 
retape de filtration mais avec la ntossitS de mettre en ceuvre d'une part une quantrte 
taportante d'agent dispersant gfefaan, les inconvenients prScitfe et d'autre part un 
appareiUage dispersif bien particulier. 

De mani*re g6n£rale. toutes ces techniques comiues jusqu'i ce jour ont I'inconvfaient 
d'aboutir i une grande difficulte de remise en suspension du gteau si I'on veut obtenu: 
des suspensions tortement concentr&s en matito sJdie et disposant d'une bom.e 
rh6ologie. 

Ainsi un des buts de I'invention est de proposer un proc6d6 de preparation de 
suspensions aqueuses de charges et/ou pigments mineraux ayant une bonne rheologie, 
c'est-a-dire de proposer un proc€de de preparation de suspensions aqueuses de mati^res 




aprSs I'ftape de fflttation. IvenmeUement su.v.e d'une compression, et ce p 
ZL quantity de dispcen. » <e.vxe e. pe— le co„.me des ,uan«^ 

pr^nt da. le e„ dWeni. des ,uaoa.s ,uas.-nu„es de 

dispersant pr6sent dans le filtrat. 

pa, quantMs quasi-nuUes d. dispersant present dans le ffl^at on entend que la fin de la 
Par quanmes q dispersant dans le ffltrat. Cette apparxUon 

deuxiemeetape correspond ilappantionae p . aedriaue 

de dispersant dans le filtrat est qnantifi^e par one mesure de conducfvte electnque. 

Ce procede de preparation, selon I'invention. de suspensions aqueuses de mad^res 
Ce proceae ae prep i.„Hli«iteut final imm6diatement 

minerales fluides, pompables et transportables par 1 utdrsateut fin 
apr.s i'6tape de filtraUon. avec de faibles q»antit6s de drspersant nns en «uvre et 
;!lL.lecon.^ledes quantity de dispersant pr^sentdanslefiltratsecarac^^- 

cl^n con^orte une filtration en deu. ..apes distincte. — emen. sutvre d une 
compression. ' 

De K^ni^re plus particuU.re. ces deux stapes distinctes de filtration son. con,«»6es 
?unT^ J. 4 o. il se .r»e une pr.couc.e ne — en ^ 
dispersant suivie d'une deuxi^nre .tape continue , U premt.re en present 
pllurs agents dispersants. et de n.ani.re encore plus parucu^tere su^^.e d^ 
deuxi^e aape de filtration contenant 0.01 % . 10 %. pr*«rent«. de W % 
a % en poidsL de dispersant par rapport au poids sec de nrati^re nunerale a filtrer. 

cette pr^uche ,onn.e. I'eau de la pri^uche eat ren,plac.e, lors de la deuxi^me 
Tape par Veau de la de«xi.n,e .tape «.ntenant un ou plusieurs agents d.spersan.s de 
I:;I.«q«eleoules dispersants soientr.partisde«ani.rehon>og.nedanstoutle 

gateau de filtration. 

n est , noter que pendant «>ute U dur6e de la filtration, la pression nuse en ceuvre a une 
1 delJreLceUecourannnentutUis.edans.esproc.d.sdefiltra„o.classrq«^ 

L n.ani»re encore plus particuli^re. ce proCd. selon l-invenUon. se carac^rrse en ce 
^ITaquantit^d-agntdispersantpr^sentdansle filtrat est con.ral.eetlnnr..eparune 



xnesuxe en continu de la conductivite electrique du filtrat et en ce que I'etape de 
filtration est stoppee dhs I'instant ou la conductivite electrique du filtrat augmente. 
Cet arret de la filtration au moment ou la conductivite electrique augmente correspond 
k une quantite quasi-nuUe de dispersant present dans le filtrat. 

Ainsi le proc6d6 selon invention permet d'obtenir directement des suspensions 
aqueuses de mati&res min6rales fluides. pompables et transportables immediatement 
apres r6tape de filtration, 6ventuellement suivie d'une compression, avec de faibles 
quantit6s de dispersant mis en ceuvre et des quantit^s quasi-nuUes de dispersant present 
dans le filtrat. 

Poui c= faire, le ou les agents dispersants mis en ceuvre sonl Aoisis «.it panni les 
dispersants courammenl utiUsfe dans le domaine de la mise en suspension des charges 
minfaales tels que par exemple les polyphosphates, to polyacrylates fonStionnalises 
ou non, ou tout autre polymJre 4 fonction dispersante, soit panni les ta^io-acUfe 
anioniques. eatioBiques, non ioniques ou encore zwittetioniques. 

La proc6d6 de prdparation de suspensions aqueuses de matiSres min6rales selon 
I'invention se oaract6rise, en ce que la tnatiire minirale pent 6tie choisie pamn le 
carbonate de calcium naturel dont notarmnent les dift6rentes craies, calcites. marbres 
ou encore choisie parmi le carbonate de calcium synth«i,ue tel que le carbonate de 
calcimn pr4dpit« » diftSrents stades de cTistallisation ou Men encore pami. les 
carbonates mi«es de magnesium et de calcium tels que les dolomies ou encore parm. le 
carbonate de magn6sium. le carbonate de zinc, la chaux, la magn6sie, 1= sulfate de 
barymn tel que la baryte. le sulfete de calcium, la silice, les silico-magnesiens tels que 
le talc la wollastonite. les argiles et auties siUco-alumineux teU que les kaohns, le 
mica, les oxydes oa hydroxydes de mdtaux ou d'alcalino-terreux tels que I'hydroxyde 
de magn&ium. les oxydes de fer, I'oxyde de zinc. I'oxyde de titane, les dioxydes de 
titane sous ses formes anatase ou rutile. et leuis mflanges comme notamment les 
melanges de talc et de caibonate de caldmn. 

De maniire pr6£&entieUe. U matito min6rale est choisie parmi le carbonate de calcium 
naturel. le carbonate de calcium synthdtique encore appeK carbonate de calcium 
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f.rmp« anatase ou rutile, le kaolin, I'hydroxyde 
precipite, le dioxyde de titane sous ses formes anatase 

d'aluminium. les argiles ou leurs melanges, 
des eaux, de la peinture et de la c^ianuque. 

La port^e et rin^rSt de HnvenHon seron. nueux per^s grtce a»x e.e»ples suivants 
qui ne sauraient Stre limitatif s. 



iP.yF.MPLE 1 

Cet exemple iUus« l—on et concede la filiation d>une suspension a,ueuse de 
, ™de nat^l et plus ^—en. .nne ca. de «e de 

diam&tre m6dian 6gal k 2 micrometres. 

P„„ ce ^. on n>e. en <^ 2Se.S granges de . suspension - - 
concentration en n.«» s*che .gale » 20^ % con.«e appareU de Muat^on. un 
25 equipemen. de laboratoire de la soci6t6 CHOQUENET constitue : 

. d-un cadre en polypropylene con^K-rtant une chan^bre de 2.2 on de largenr et 
25 cm^ de section, 

• A five oresentant des cannelmes sur la face 

30 - de deux plateaux en acier dont 1 un fixe, presenianx 

interne, par lesquelles le filtrat est recueiUi, 

. de deux joints qui assurent 1' 6tanch6ite entre les plateaux et le cadre, 



- de deux membranes flWrantes en polypropylene de la socUtS SEFAR FYLTIS 
(lit. : F 0149 AN) 

La chambre de filtration (CF) peut Stre aliment^e successivement par un r&ervoir Rl 
contenant la suspension du pigment i concentrer puis par un second reservoK R2 
contenant la mtoe suspension que pr€c6demment i laquelle sera ajoutfc une quantue 
de dispersant Co n6cessaire i rob.en.ion d'un gStean concentre (ES.) e. facUement 
d«,atissable. c'es.-it-dir. un gSteau ayant une comistance suffisante pour «tre sortr de la 
chambre de filtration en un seul eltoent. Une autre altemative condste en ce que R2 ne 
contient qu'une solution de dispersant. 

Le proced6 de fHtration proprement dit se dtoule en deux Stapes distinctes (Voir 

schema 1) : 

»• ■ 
•s 

1/ Lots d'une premiere etape, une pr^-couche ^ partir de la suspension 1 est 
fonnSe sur les membranes filtrantes, 

2/ suivie d'une deuxieme etape ou la filtration est effectuee ^ partir de la 
suspension 2 contenant le dispersant. 

Lors de la deuxieme ^tape, I'eau contenue dans la pr6-couche est remplacee par I'eau 
charg6e en dispersant contenue dans la suspension 2 si bien qu'i la fin de I'^tape de 
filtration, le dispersant est reparti de fagon homog^ne dans tout le gateau de filtration. 

Chacune des etapes de fUtration est realis6e sous une pression de 5 bars. 

L'etape de filtration est suivie par une etape de compression sous une pression de 15 
bars et permet d'obtenir un gateau de filtration de siccite ES2. 

Le gateau de filtration est alors soumis a un faible cisaUlement afin d'obtenir une 
suspension encore appel6 "slurry" fluide. 

Cette etape est realisde ^ I'aide d'un agitateur m6canique standard de iaboratoire de 
type RAYNERl muni d'une pale adaptee. 
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. . -o tvneRVT muni d'un module adapte. 

2) §1 1'aide d'un viscosimetre Brookfield type k v m 

------ rr::"— r:;:- 

alors une suspension aqueuse de craie ayant une tours/minute et 

• c t^ Rrookfield'" egale h 2900 mPa.s mesur6e ^ 10 tours/nunute 
76,8 % et une viscosite BrooKneia ogoi 

6gale a 518 mPa.s mesuxee a 100 tours/minute. 

..tape de filtration est stopp. lo..ue la condnctivit. .Wque ^^^^ 
raide d'un conductim.tre HI 8820N de Hanna Instruments (Portugal augmente^ s^^ 
It apr.s avoir recueilU 170,6 grammes de filtrat. La teneu. en d.pexsant dans 
filtrat est alors quasi-nulle. 



T?.yFMPLE2 

carbonate de calcium naturel et plus particuli^rement d un mart) 
20 6gal k 0,75 micrometre. 

Pour cefaireaveclemSmemodeop6ratoireetlemSmemat6riel que dans 
Pour ce faire, ave ^^^.^^ ^^^^^^^ ^^^^ 1, 

on met en ceuvre d'une part 173,2 grammes P ^ ^^.^^ ^^^^ 

concentration en matiSre sfeche est 6gale I 27,6 % d au p 

. u ^ flolvacrvlate de sodium denonmie Coatex u\ 
25 par rapport aupoids sec demarbrcdu^polyacryla 

834 pour obtenirdireotement une suspension aqueuse demaxbredont la 

r'al s.c.e e. .ga.e . 7.,! e. dont la viscose. Broo,cfieM™ est e,.e a 635 
Lsnresur^.lO— u.eet.gaU.Z40n^.n,esur^^l00tours/n>»u.. 

30 L-«ape de fUtration est stopple ,ors,ue ,a ccnducUvit. 6Uotri<,ue dn filtra. n.^6^. 

d-un conductimitre HI B820N de Hanna Inst™nen.s (Portugal) aug^en e^^^- 
larded unco .,„„.5 _3^es de filtrat. La teneur en dispeisant dans le 

a-dire aprSs avoir recueiUi 114,5 grammeh u<, 

filtrat est alors quasi-nulle. 
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t;.XF.MPLE3 

C^t exemp.. fflus«e rinvention et conceme la filtration d'une suspension aqueuse de 
carbonate de oaldnm prieipM (PCXD de diametre median 6gal & 0.9 micromtoe. 

Pour ce toe, avec le mime mode op6ratoire et le mame materiel que dans I'eKemple 1. 
on met en <=uvre d'une part 156 grammes de U suspension aqueuse de PCC dont la 
concentraaon en mati^e s^e est «gde i 24 % et d'autre part 1.0 % en pords sec, par 
rapper. a„ poids sec de PCC. d'un polyacrylate de sodium de poids molecularre en 
poids 6gal i 10 000 gtoole. pour obterur directement une suspension aqueuse de PCC 
Lt la concentration en mati^re s^he est igale i 65.9 %. et dont la v^.t* 
Brookfield- est 6gale i 4570 mPa^ mesur^e ^ 10 toursArunute et 6gale i 930 nJ>a.s 
mesuree \ 100 tours/minute. 

L-«ape de filtration est stopple lorsque.la condnctivitS ilectrique da filtrat mesuree i 
raide d-un conductimetxe HI 8820N de Hanna Instruments (Portugal) augmente, c'est- 
i-dire aprbs avoir recueiUi 123.7 grammes de filttat. I. teneur en dispersant dans le 
fatrat est alors quasi-nulle. 



KXKMPLE 4 

Cet exemple illustre rinvention e, conceme la filtration d'une suspension aqueuse de 
carbonate de calcium naturel e, ptas particuU^rement d'un marbre de diamStre medran 
25 6gal ?l 0,6 micrometre. 

Pour ce faire. avec le m6me mode op6ra.oire et le m6me materiel que dans I'exernple 1. 
on met en oeuvre d'une par. 226.4 grammes de la suspension aqueuse de marbre dont la 
concentraaon en mafi^re s^he es. 6gale . 20.9 % e, d'au«e par. 1,0 % en pords sec^ 
30 par rapport au poids sec de marbre. d'un polyacrylate de sodium dtoomm^ Coatex DV 
834 pour obtenir directement une suspen^on aqueuse de marbre dont la concentratron 
en matiire siche es. «gale i 70,0 %, et dont la viscosttS Brookfield" est 6gale i 1500 
mPa.s mesurfc i 10 tours/minute e. 6gale i 670 mPa^ mesuree & 100 tourstoinute. 
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,a Ja-ua condocti^^tre HI 8820N de Hanna Ins.— » — 
«^ apr.s avoir reoueOU 177.7 granunes de fU«at. 1. teneu. en d^persant dans 

filtrat est alois quasi-nulle. 



FYPMPLE5 

Cet exen>p.e iUus«e l-inven«o. e. concede .a filiation d'nne 

dicyde de titane commercialise par la sod«« Hem«.tU sons le nom de RHD2. 

Po. ce toe. avec le mSme mode op.ratoire et le m toe materiel ,ue dans «e 1 
on me. en cuvre d-une par. 390.9 grammes de la suspension aqueuse de droxy.^ 
on met en rouvic u f , ^ OA9 et d'autrepart 0,3 % en 

poids sec, par layy r rr^ oout obtenir diiectement 

commeKiaUsS par la soci6.* Coa.ex sous le nom Coatex BR3. pour 

J. rfinwde de Utane dont la concenttatton en matieie seche est 
une suspension aqueuse de dioxyde aeuianeuo 

" *^ , „ , ,,- i„,i. » 1100 mPa-s mesuree a 10 

igale & 74.2 %, et dont la viscosit6 Biookfield est egale 

tonrsAninnte e. 6gale » 460 mPa.s mesuiee i 100 touis/minute. 

^..tape de mtration est stopp^ lors,ue la conductivity aectri,ue du filtrat mesur.^. 
i • Jd-un conduotim^tre HI S820H de Hanna InstrumenU CP-^al .au^^ ^ 

,^ire apr^s avoir reouemi 288.5 grammes de filtrat I. tenenr en dtspersant dans 

filtrat est alors quasi-nulle. 

RyPMPLE 6 

cet exemple iUusUe I'invention et concern, la fil.rati<». d-nne suspension aqueuse de 
kaolin commerdalis* par la sodft* Imerys sous le nom de SPS. 

Pour ce laire. avec le mSme mode op^toire e. le mSme materiel que dans rexemple 1 
Tm n <e vre d'une part 229.1 grammes de la suspension aqueuse de kaolm dont la 
on met en ce f x 03 9 % et d'autre part 0,2 % en poids sec, 

concentration ^n mati&re seche est egale k 23,9 % P 

A v.nHn d'rni Dolvacrylate de sodium de poids mol6culaire en 
par rapport au poids sec de kaohn, d un poiyacryw 
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poids egal a 4500 g/mole, pour obtenir directement une suspension aqueuse de kaolm 
dont la concentration en matiere seche est egale a 68,0 %, et dont la viscosxte 
Brookfield™ est egale a 1590 mPa.s mesuree a 10 tours/minute et egale k 655 mPa.s 
mesur6e k 100 tours/minute. 

L-6tape d. fatration est stopple lorsque U conductivity electrique da filtrat mesuree i 
l-aide d-ua conductimistre HI 8820N de Kama Instruments (Portugal) augmente, c'est- 
i-dire aprJs avoir recueilli 167.7 grammes de filtrat. La teneur en dispersan, dans le 
fQtrat est alors quasi-nulle. 
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F.yRMPLE 7 



Cet exemple illustre invention et concerne la filtration d'une suspension, aqueuse 
15 d'hydroxyde d'aluminium commercialism par la soci6t6 Martinswerk sous.le nom de 
■ OL104. 

Pour ce faire, avec le mSme mode operatoke et le m8me materiel que dans I'exemple 1, 
on met en ceuvre d'une part 201,0 grammes de la suspension aqueuse d' hydroxyde 

20 • d'aluminium dont la concentration en matiere seche est 6gale ^ 25,3 % et d'autre part 
0 25 % en poids sec, par rapport au poids sec d'hydroxyde d'aluminium, d'un 
copolymere de poids mol6culaire en poids egal ^ 3500 g/mole et compos€ d'aade 
acryUque et de m6thacrylate de methoxy-polyethylene glycol de poids mol^culaire 
2000 totalement neutraUse I la sonde, pour obtenir directement une suspension aqueuse 

25 d'hydroxyde d'aluminium dont la concentration en matiere seche est egale a 71,8 %, et 
dont la viscosity Brookfield- est 6gale 1 230 mPa.s mesur6e ^ 10 tours/minute et 6gale 
a 230 mPa.s mesuree 1 100 tours/minute. 

30 L'6tape de filtration est stopp6e lorsque la conducdvite 61ectrique du filtrat mesuree a 
I'aide d'un conductimdtre HI 8820N de Hanna Instruments (Portugal) augmente. c'est- 
a-dire apr^s avoir recueilli 144,2 grammes de filtrat. La teneur en dispersant dans le 
filtrat est alors quasi-nulle. 
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BEVENDICATIONS 



P.„e*d. de pr^pa^tion de suspensions aqueuses de »ati.res — 

distmctes «ventuellement suivie d'une compression. 

■ • ripnvieme 6tape continue a la premis'i 

aucon agent dispersant smv.e d une deuKieme p 

„rfs«ice d-nn o« plusienrs agents dispersants. au couts de laqueUe 1 eau P 
Cfe^t Lplal pa. I'ean de .a deu..n.e «ape de filtration — nn on 
plusieurs agents dispersants. 

3. .ocM. de P^aration de sns^nsions a,neuses de ^^^2:^:^ 
^^endicationslon.caract.tls*ence,ue.a,u^^^^^^ 

^ ,a deuxlSme 4U.pe est oompnse entre 0.01 % et %. P 

0.1 % e. 2 % en poids sec de dispersant par rapport au poxds sec 

min§rale a filtrer. 

o«««i<:P<t de matieres minerales selon I'une 

electrique du filtrat et en ce que i cior 
conductivity aectiique dn flltrat augmente. 

5 Proc^d. de preparation de suspensions aqueuses de »ati.res ■>^^'-« ''^ 
' al—ti Ll.4caract.ris.euc.,ueia.na.i.ren>in.raieest«^ 

otnrPi telles aue les diff6rentes craies, calcites, marbres ou 
iP carbonate de calcium naturel telies que iw> 

T • • n„i le carbonate de calcium synthStique tel que le carbonate de 
encore choisie panm le caroonaic 



13 



calcium precipite I differents stades de cristallisation ou bien encore panni les 
carbonates mixtes de magnesium et de calcium tels que les dolomies ou encore 
parmi le carbonate de magnesium, le carbonate de zinc, la chaux, la magnesie, le 
sulfate de baryum tel que la baryte, le sulfate de calcium, la silice, les silico- 
magaesiens tels que le talc, la wollastonite, les argHes et les silico-alumineux tels 
que les kaolins, le mica, les oxydes ou hydroxydes de metaux ou d'alcalino-terreux 
tels que I'hydroxyde de magnesium, les oxydes de fer, I'oxyde de zinc, I'oxyde de 
titane, les dioxydes de titane sous ses formes anatase ou rutile, et leurs melanges, et 
preferentiellement choisie parmi le carbonate de calcium naturel, le carbonate de 
calcium synthetique encore appel6 carbonate de calcium precipite, le dioxyde de 
titane sous ses formes anatase ou rutUe, le kaolin, Thydroxyde d'aluminium, les 
argiles ou leurs melanges. 



6- Suspension aqueuse de matieres min6rales fluide , pompable et transpj^table par 
I'utilisateur final imm^diatement aprSs l'6tape de filtration, 6ventueUem^nt suivie 
d'une compression, caract€ris6e en ce qu'elle contient 0,01 % ;i 10 %, 
pref6rentiellement 0,1 % a 2 % en poids sec de dispersant par rapport au poids sec 
de matiere minerale k filtrer, et en ce qu'elle est obtenue par le proc6d6 selon I'une 
quelconque des revendications 1 a 5. ' - 

7- Utilisation de la suspension aqueuse selon la revendication 6 dans les domaines du 
papier, de la peinture. du traitement des eaux comme le domaine des boues 
d'gpuration, de la dStergence, de la c€ramique, des ciments ou des liants 
hydrauliques, des travaux publics, des encres et des vemis, de I'encoUage des 
textiles et plus particuliferement dans le domaine du papier, de la c6ramique, de la 
peinture et du traitement des eaux. 
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